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(57) Abstract: The invention 
(Ij relates to multi-block copolymers 
containing the structural unit of 
fomiula (I), in which A is a group derived from a polyoxymethylene homopolymer or copolymer, R^ represents an alkene group 
that comprises at least two carbon atoms or a cycloalkene group, R^ represents a direct carbon-carbon bond or an alkene group, 
cycloalkene group, aiylene group or aralkylene group, X is selected from -0-, -S- or -NH-, D represents a bivalent group B, 
which is a hydroxyl-terminated, mercaptan-terminated or amino-terminated polymer group, derived from polyalkylene glycols, 
polyvinyl ethers, poljrvinyl ether copolymers containing alkenes, polyvinyl esters, pol5rNdnyl ester copolymers containing alkenes, 
polyvinyl alcohols or polyvinyl alcohol-alkene copolymers, polyvinyl aromatics, polyacrylates, polymethacrylates, polyacetals, 
which contain no ox5nTiethylene units or up to 50 mol % oxymethylene units, polycarbonates, polyesters, polyamides, polyimines, 
polyetherester elastomers (PEE), polyetheramide elastomers (PEA), optionally hydrogenated polyalkadienes, polyurethanes, 
polyureas, polysiloxanes or a hydroxyl-terminated, mercaptan-terminated or amino-terminated tri-block copolymer group 
-PAO-B-PAO-, in which B is defined as one of the above and PAO represents a polyalkylene oxide group, and m represents 0 or 1. 
Said multi-block copolymers can be used to produce moulded parts. 

(57) Zusammenfassung: Beschrieben werden Multiblockcopolymere enthaltend die Struktureinheit der Formel - (I), worin A ein 
von einem Polyoxymethylenhomo- oder -copoljmieren abgeleiteter Rest ist, R^ ein mindestens zwei Kohlenstoffatome aufweisender 
Alkylenrest oder ein Cycloalkyienrest ist, R^ einc direkte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung ist oder einen Alkylen-, Cycloalky- 
len-, Arylen- oder Aralkylenrest bedeutet, X ausgewahlt wird aus -0-, -S- oder -NH-, D ein zweiwertiger Rest B ist, der ein Rest 
eines hydroxy l-temiinierten, merkaptan terminierten oder amino-terminierten Polymeren ist, das sich ableitet von Poly alky lengly- 
kolen, Polyvinylethem, Polyvinylether-Copolymeren mit Alkenen, Polyvinylestem, Polyvinylester-Copolymeren mit Aikenen, Po- 
lyvinylalkoholen oder Polyvinyialkohol-Alken-Copolymeren, Pol3rvinylaromaten, Polyacrylaten, Polymethacrylaten, Polyacetalen. 
die keine oder bis zu 50 mol % an Oxymethyleneinheiten aufweisen, Polycarbonaten, Polyestem, Polyamiden, Polyiminen, Poly- 
etherester-Eiastomeren (PEE), PolyetheramidEiastomeren (PEA), gegebenenfalls hydrierten Polyalkadienen, Polyurethanen, Poly- 
hamstofifen, Polysiloxanen oder ein hydroxyl-terminierter, merkaptan-terminierter oder amino terminierter Triblock-Copolymerrest 
-PAO-B-PAO- ist, worin B eine der obigen Bedeutungen anninmit und PAO ein Polyalkylenoxidrest ist, und m 0 oder 1 ist. Die 
Muldblockcopolymeren lassen sich zur Herstellung von Formteilen einsetzen. 
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RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI. CM, GA, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). kUrzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 

Veroffentlicht* Abbreviations ") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 



. ^. , n , r L . f . PCT-Gazette verwiesen. 

— mit intemationalem Recherchenbericht 



